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Pat entanmel'dung 
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Collo Rneincollodium KSln GmbH Werk Hersel, 5303 Bornheim- 
Hersel, Simon-Arzt-Str, 2 



Piltermittel ftir Gase 



Die Erfindung betrifft ein Piltermittel far Gase, insbe- 
Bonders zum Piltern von mit Premdstof f en beladener Luft, 
bestehend aus einer losen Scntlttung einea kleinsttickigen 
Piltermaterials. 

Zur Pilterung -von Gasen sind verschiedenartige Pilter- 
stoffe bekannt, die in kCrniger Porm bz?f, als Granulat 
in Porm einer Schtittung verwendet werden* Dabei wird zu- 
meist in einen Pilterraumeine mehr oder weniger dieke 
Pilterstof f-Schttttschicht so eingebracht, daB das zu filtexn- 
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de Medium die Scluittscnient durchstrSmt, wobei die auszu- 
filtemden Stoffe entfernt werden. Als nerausragendes Bei- 
spiel fiir solche Schiittstoff ilter seien die bekannten Aktiv- 
kohlefilter erwahnt, die yor allem aufgrund des.hohen Absorp- 
tionsvermSgens der Akfcivkonle zur Filterung von Gasen und 
Flussigkeiten vielseitige Verwendung finden. 

Trotz ihrer weiten Yerbreitung sind die Aktivkohlef ilter je- 
doch- nicht frei yon Hachteilen. Hachteilig ist zunachst, daJ3 
die Akfcivkonle schon bei maSiger mechanischer Beanspruchung 
zur Abriebblftung neigt. Bie damit verbundene Verschmutzung 
ist vor allem bei Verwendung der Filter fur Haushaltszwecke , 
z.B. fur Kuchen-Bunstumlufthauben, bei denen das Filter von 
Zeit zu Zeit ausgewechselt werden mufl, lastig und unangenenm. 
Auflerdem kann der feine Kohlenabrieb gegebenenf alls mit dem 
zu filternden Medium aus dem Filter ausgetragen werden. Wei- 
terhin besteht die Gefahr, dafl die aus Aktivkohle bestebende 
Scbtittstoffschicht in ihrer mechanischen Halterung verrutaht 
und dafl sich hierbei Kurzschluflwege bilden, auf denen das zu 
filternde Medium das Filter durchstromt, ohne mit der Aktiv- 
kohle in Kontakt zu kommen. Urn diesem "Obelstand abzuhelfen, 
bat man fur den Einsatz in Bunstumluf tbauben Filterpatronen 
verges cblagen, bei denen die kdrnige Aktivkohle in perforier- 
ten Kartonbehaltern enthalten ist, die trapezformig zuge- 
schnitten sind und in grSflerer Anzahl in die Bunstabzugs- 
haube eingesetzt werden. 

Bie Aktivkoblef ilter haben weiterhin den ffachteil, dafl sie 
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mar eine verhaltnismaBig begrenzte Standzeit naben und daber 
in regelmaBigen Zeitabstanden von z.B. etwa secbs bis zwolf 
Monaten ausgewecnselt werden miissen. AuBerdem stellt es ei- 
nen Nacnteil dar, dafi das Absorptionsvermogen der Aktivkob- 
le temperaturabbangig ist und absorbierte Stoffe bei Erwar- 
mung des Filters auf 40 - 50° 0 wieder freigesetzt werden. 

Zur Entfernung von Gasen, Dampfen, Geriicnen usw. aus gas- 
formigen Medien, wie insbesondere der Luf t , sind aucb kata- 
lytiscb wirksame Filter bekannt , mit denen sicb eine kata- 
lytische Umsetzung der zu entfernenden gasf.ormig.en Stoffe 
selbst bei normalen Raumtemperaturen erreichen laBt. In die- 
sem Zusammenbang ist ein Filter bekanntgeworden , bei welcnem 
als Tragerstoff fur ein katalytiscb wirkendes Redoxsystem 
ein feinporiger, bydropbiler und of f enzelliger Kunststoff- 
scbaum verwendet wird, in dessen Zellgerust die Katalysa- 
toren des Redoxsystems eingebaut sind. Als Redoxsystem wer- 
den vor allem Oxide mebrwertiger Metalle , wie Mangan- , Ei- 
sen-, Eupfer-, Kobalt- , Nickel- sowie Silberoxid, in be- 
stimmten Kombinationen verwendet. Diese Stoffe werden ge- 
gebenenfalls zusammen mit sorbi er end wirkenden Stoff en , wie 
Aktivkohle, dem Scnaumstof f-Robgemisch in f einstkbrniger 
Form zugesetzt, so daB sie nacb erfolgter Auf scbaumung in 
das Zellgerust des Scbaumstoff s fest und unlosbar eingebun- 
. den sind. 

Versucbe baben ergeben, daB sicb ein Filter dieser letztge- 
nannten Art , welcbes in Form von Babnen Oder Flatten Verwen- 
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dung findet, zur Geruchsvertilgung , vor allem zur Beseiti- 
gung nn an gene tune j Geriiche und Schadstoffe aus der Luft, die 
z.B. aus EiweiBzersetzungsprodukten u.dgl. bestehen, mit Vbr- 
teil selbst bei Kaumtemperaturen verwenden laBt. 

Der Erfindung liegt vornebmlich die Aufgabe zugrunde , ein 
Schuttstoff -Filter zu schaffen, da's die Torgenannten ITach- 
•fceile der bekannten Aktivkohlef ilter weitgebend vermeidet.. 
Insbesondere bezweckt die Erfindung ein Filter, das sicb 
durch gesteigerte Filterwirksamkeit und erhohte Standzeit 
auszeichnet und dessen Filterwiderstand vergleichsweise ge- 
ring ist und sich auf einfache Weise den jeweiligen Erfor- 
dernissen entsprechend einstellen laBt. 

GemaB der Erfindung bestebt die Scniittung aus kleinstuckigen , 
mit -•dsorbierenden und/oder katalytiscb wirkenden Stof f en 
eines Redoxsystems versetzten Schaumstoff teilcben in Form 
von Schaumstoff- Flocken bzw. einem Schaumstoff granulat. 

Die GroBe der fur den Schuttstoff -Filter verwendeten Scbaum- 
stof f teilcben ist vorzugsweise so bemessen, daB die Scbaum- 
stof fteilcben zumindest zum uberwiegenden 2?eil eine GroBe 
unter 10 mm aufweisen. Vorteilhaf terweise bestebt die Filter- 
stof f scbiittung aus einem Gemiscb von Schaumstof f teilcben un- 
terscbiedlicber GroBe , wobei der liberwiegende Anteil der 
Scbaumstof f teilcben eine GroBe zwiscben 3 und 5 mm hat. 

Die mittlere PorengroBe der Scbaumstof f teilcben kann ge nacb 
Verwendungszweck des erf indungsgemaBen Filters unterscbied- 
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lick sein. Sie liegt im allgemeinen zwiscnen 0,3 und 5 mm, 
vorzugsweise zwiscben etwa 0,5 und 2 mm. 

GemaB einer bevorzugten Ausf ubrung sf orm der Erfindung 1st 
der Scbuttung kornige Aktivkoble zugemiscbt. Dabei betragt 
der Anteil der Aktivkoble an der Scbuttung 10 - 40 Vol.%, 
vorzugsweise 15 - 25 Vol.%. Das Vclumenverbaltnis von Scbaum- 
s toff material zu Aktivkoble wird demgemaLB zweckmaBig auf et- 
wa 3 i 1 bis 4 : 1 eingestellt, was einem (xewicbtsverha.lt- 
nis Scbaumstof fmaterial zu Aktivkoble von 1 : 3 bis 1 : 4 
entspricht. 

Es bat sicb gezeigt, daB sich mit einem kleinstiickigen Schaum- 
stoff material klein- bis f einstkornige sorbierende Stof f e , 
wie vor all em anf gebrocbene oder gemahlene Aktivkoble , in 
nnerwartet groBen Mengenanteilen vermischen lassen und daB 
das "Schluek- und Haf tvermogen" des geflockten oder granulat- 
artigen Schaumstoff materials so groB ist , daB die f einstkor- 
nige und staubformige Aktivkoble bei den vorgenannten groBen 
Jiengenanteilen praktisch vollstandig von dem Scbaumstof fma- 
terial aufgenommen und an dieses mechaniscb sowie durcb Ober- 
f lacnenkraf te (van der Waals'scbe Krafte) gebunden wird, so 
daB es zu keiner nennenswerten Entmischung der Stoffe selbst 
bei lebhaften mechaniscben Beanspruchungen der Scbiittung 
kommen kann. Besonders giinstige Verhaltnisse im Hinblick auf 
das Scbluck- und Haftvermogen des Scbaumstof f materials sind 
gegeben, wenn die Aktivkoble zumindest zum iiberwiegenden Teil 
auf eine Korngrb'fle eingestellt wird, die kleiner, vorzugswei- 
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se erheblich kleiner 1st ala die mittlere Porengrofie des 
Schaumstof fs, und wenn fur letzteren ein f einteiliges Flok- 
kenmaterial vervrendet wird, welches durch Zerreii3eii von syn- 
thetischem Weichschaum auf einer Flo ckungsmas chine od.dgl. 
gewonnen worden ist. Ein solchee SchaumB toff material weist 
eine besonders unregelmaBige , rauhe und zerfaserte Struktur . 
auf, we lone die "bindemittellose Haftung der Eohleteilchen 
an den Schaumstof f-Flocken erheblich begiinstigt. Anderer- 
seita besteht aber auch die MSglichkeit , mittelhart ,bis hart 
eingestellte Schaumstof fteilchen, gegebenenfalls im G-emisch 
mit Weichflocken, zu verwenden, die zweckmaflig durch me- 
chanisches Zerkleinern und gegehenenf allB nachtragliches 
Absieben Ton mittelhart bis hart eingestelltem Schaumstoff 
gewonnen werden. 

Die Eombination von vorzugsweise weich eingeatellten Schaum- 
stof f -PI ocken bzw. einem Schaumstof fgranul at mit der fein- 
teiligen Aktivkohle, wobei letztere vollstandig oder zumin- 
dest uberwiegend in inniger Verteilung an das Schaumstoff- 
material gebunden iet, fuhrt zu einem Schuttatof f -Filter , 
der in veraehiedener Hinsicht hervorragende Eigenachaf ten 
besitzt* Bei einer solchen Schuttstof fmischung ist die Aktiv- 
kohle, wie erwahnt, so an das Schaumstoff material gebunden, 
daQ ein Herausstauben f einstkarniger oder staubf ormiger Aktiv- 
kohle aua der Schuttatof f masse praktisch nicht eintreten 
kann. Da uberdiea die Aktivkohle in das kleinteilige Schaum- 
stof f material eingebettet ist und letzteres eine gewisae Pbl- 
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ster- bzw. Puf f erwirkung ausiibt, kann ein Abrieb der Aktiv- 
koble selbst bei starken Wirbel- und Scbiittelbewegungen der 
Scbuttstoffmasse nicbt eintreten. Dies ist insbesondere von 
Bedeutung, wenn das erf indungsgemaBe Filter bei ortsbeweg- 
licben Geraten, wie z.B. bei nacb Art von elektriscben Raum- 
beizgeraten ausgebildeten Geraten zur Filterung der Raumluft, 
verwendet wird. 

Ein weiterer wesentlicber Vorteil des erf indungsgemaBen Fil- 
ters besteht darin, daB auf grand der Miscbung der Aktivkohle 
mit dem kleinteiligen Schaumstof fmaterial der Filterwider- 
stand z.B. gegeniiber einem ublicben Aktivkoblef ilter erbeb- 
licb vermindert wird. Es ist daber moglicb, mit verbal tnis- 
maBig groBen Filter scbiittboben bzw. Scbichtdicken des Scbiitt- 
stoff -Filters zu arbeiten, was wiederum den Vorteil groBer 
Filterwege und langer Kontaktzeiten zwischen dem zu f iltern- 
den Medium und dem Filtermaterial bat. Die Filterwirksamkeit 
wird auBerdem durcb die Erbobung der aktiven Filteroberf lacbe 
verbessert, die sicb aus der Verwendung des kleinteiligen, 
mebr oder minder stark zerf aserten Schaums toff materials er- 
gibt. Bei dem erf indungsgemaBen Scbiittstoff -Filter konnen 
die filterwirksamen Scniittstof fe unter der Virkung des unter 
Druck durcb das Filter bindurchstromenden Mediums eine ge- 
wisse Umwalz- und maBige Wirbelbewegung ausfubren, obne daB 
es bierbei zu einem nennenswerten Abrieb oder zu einer Ent- 
miscbung der Stoffe kommt. Diese Umwalz- und Wirbelbewegung 
verbessert aucb den Kontakt zwiscben dem zu filternden Me- 
dium und den filterwirksamen Stoffen und bewirkt, daB sicb 
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in dem Filter standig neue Filterwege und Kontaktf lachen 
fiir das zu filternde Medium einstellen. 

Gemafi einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm weist das erf in-^ 
dungsgemafie Filter katalytisch wirksame Stoffe eines Eedox- 
systems- auf, die neb en den sorbierend Wirkenden Stoffen in 
f einer Verteilung in der SchiLttstoff masse enthalten sind. 
Diese katalytisch wirkenden Stoffe sind zweckmafiig an den 
Schaumstoff gebunden, d.h. bei der Herstellung des Schaum- . 
stoffs dem Schaumstoff -Reaktionsgemisch zugesetzt, so daB 
sie in den Schaumstoff eingeschaumt bzw. "inkorporiert" wer- 
den. Es besteht aber auch die Moglichkeit, die katalytisch 
wirkenden Stoffe oder welt ere Zusatze an solchen Stoffen in 
f einstkorniger Form der Scbiittstoff masse zuzumischen, so daB 
sie, wie die Aktivkohle , in den Poren des Schaumstoffs ein- 
gelagert sind. 

Bei einem Filter der letztgenannten Art bef indet sich somit 
die Aktivkohle in f einer Verteilung und in innigem Kontakt 
mit den an das Schaumstof fmaterial gebundenen katalytisch 
wirkenden Stoffen des Redoxsystems , so daB die von der Aktiv- 
kohle absorptiv gebundenen auszuf ilternden Stoffe im Einwir- 
kungsbereich der Katalysatoren gehalten werden und damit von 
diesen auf chemischem Wege abgebaut werden konnen. Dabei ist 
es fur die Wirkung des erf indungsgemaB en Filters von. Bedeu- 
tung, daB das Speichervermogen des Filters, d.h.. das Absorp- 
tionsvermb'gen des Schaumstoffs und der hierin eingelagerten 
Aktivkohle auf das Abbauvermogen der katalytischen Stoffe 
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des Redoxsystems abgestimmt 1st, Versucne haben ergeben, daJ3 
ein teaonders giinstiges Yerhaltnis von Speicher-vermb'gen zu 
Abbauvermagen erhalten wird, wenn der Anteil der Aktivkohle 
in dem Schaumstoff material etwa bei 20 -25 Vol.^ liegt und 
wenn der Anteil der katalytisch wirksamen Stoffe des Redox- 
systems, bezogen auf das Schaumstof f gewieht , 5 - 15 Gew.# 
betragta 

Ein Filter dieser vorgenannten Art zeigt nervorragende Eigen- 
scnaften in3besondere bei der Eiltrierung und oxydativen yer- 
nicntung -von Kiichenduf ten und sonstigen ilbelriechenden, Tor 
allem scnwefel- oder stickstof fnaltigen (Jasen aus der Luft, 
wie EiweiBzersetzungsprodukten, Acrolein, Kohlehydratzer- 
setzungsprodukten, Aldehyden, Ketonen und Kohlenwasserstof- 
fen. Das erf indungsgemafle Filter stellt somit ein auBerst 
wirksames Eiltersystem dar, bei dem slch die sorbierenden 
Stoffe und die. chemisch wirksamen Stoffe des Redoxsystems 
in feinster Vert ei lung und in innigstem Kontakt befinden und 
welches zugleich eine auSerordentlich groBe f ilterwirksame 
Oberflache bat, die durch die Elockung und die damit verbun- 
dene Zerfaserung und Aufraunung des Schaumstoffs noch begiin- 
stigt wird. Die adsorptive und oxydative Vernicbtung der gas- 
fSrmigen Oerucbs- und Schadstoffe laflt sich dabei in niedri- 
gen Temperaturbereicb, wie Tor allem auch im Bereich der 
Raumtemperatur, durchfiihren. Mit besonderem Yorteil laflt 
sicn daher das erf indungsgemaBe Filter in Hausbalten, z.B. 
als Ktihischrankentdufter, in Dunstumluf thauben fur Ktichen, 
zur Raumentduf tung in Wohn-, Yersammlungs- und Eabrikations- 
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raumen, in Luftungs- und Klimaanlagen usv. , verwenden. 

Vie erwahnt, sind die aus Schwermetallen, t Metallnydraten 
oder -oxiden, wie z.B. den Oxiden des Eisens, Mangans, Ko- 
balts, Uickels, Kupfers, Silbers usw. bestebenden kataly- 
tiscb wirksamen Stof f &' vorteilnaf terweise in den Scnaumstof f 
eingescnaumt , so daB sie in feinster Verteilung in das 
Scnaumstof f-Zeligeriist eingebunden sind. Pur die kataly- 
tiscbe Wirksamkeit im niedrigen Temperaturbereicb ist es 
vor allem von Bedeutung, daB das Filter wabrend des Ein- 
satzes eine gewisse Mindestf eucbtigkeit - es geniigt eine, 
monomolekulare Wasserschicnt - aufweist, urn eine optimal e 
Wirksamkeit des Filters zu gewabrleisten. Zum anderen ist 
die katalytiscbe Eeaktion an einen bestimmten pH-Bereicb des 
Filters gebunden. So ist z.B. ein aus den Oxiden des Eisens, 
Mangans und Kupfers bestebendes Eedoxsystem bei gleicbzeiti- 
ger Anwesenbeit von Kaliumionen besonders wirksam im pH-Be- 
reicb von S - 8,5, wabrend z.B. ein Eedoxsystem aus den 
Oxiden der Metalle Eisen, Mangan, Kobalt oder Nickel seine 
besondere Wirksamkeit im pH-Bereicb von etwa 2,4- - 2,6 bat. 
Diese Systeme und diese pH-Bereicbe werden durcb die ent- 
spreenenden Zusatze bei der Herstellung des Scnaumstof f es 
gescbaffen. 

Der Anteil der in den Scbaumstoff eingescnaumt en katalytiscb 
wirksamen Stoffe betragt zweckmaBig etwa 5- - 15 Gew.%, vor- 
zugsweise 5 - 10 Gew.%, bezogen auf das Gewicbt des Scbaum- 
s toffs. Eur die Flocken wird vorzugsweise ein weicb einge- 
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stellter Polyurethan-Scbauastoff verwendet, obwonl aucn an- 
dere Scliaumstof f e , wie z.B. Polyvinylalkohol-Scaaumstof fe 
oder Pnenolnarz-Schaumstof f e , geeignet sind. 

Es bestebt aucb die Moglicbkeit , dem Scnaumstof fmaterial 
anstelle oder zusatzlicb zur Aktivkoble weitere Stof fe, wie 
z.B. sorbierende Stof f e , vor allem Bentonit , vorzugsweise 
bis zu 10 Vol.% (bezogen auf das Schaumstof f volumen) Oder 
sonstige Virkstof f e , wie z.B. katalytiscn wirksame Stoffe 
des Redoxsystems bis zu 10 Gew.% (bezogen auf das Scbaum- 
stoff gewicbt) nacbtraglich zuzusetzen. 

Die Herstellung des erf indungsgemaBen Eiltermaterials er- 
folgt zweckmaBig in der Weise, daB ein Scnaumstof f -Filter- 
material bekannter Art, welcnes z.B. aus einem pffenzelli- 
gen, nydropbilen Scbaumstoff (Polyuretnan-Scbaumstof f ) mit 
bierin durch Einscbaumen inkorporierten katalytiscb wirk- 
samen Stof fen eines Redoxsystems bestebt, mittels einer 
Elockungsmaschine od.dgl. zerrissen und das anfallende Elok- 
kenmaterial anschlieBend auf einem Sieb mit einer Siebweite 
von 10 mm abgesiebt wird. Als Siebdurcbgang wird somit ein 
weicb-elastiscbes Elockenmaterial mit einer TeilchengroBe 
von maximal 10 mm erbalten, wobei ein erbeblicber Anteil des 
Elockenmaterials eine' TeilcnengroBe unter 10 mm bat. Das so 
erbaltene Flockengemiscb wird dann im Volumenvernaltnis 
3 : 1 bis 4 : 1 mit gebrocnener Aktivkoble innig vermiscbt, 
was zweckmaBig mittels eines mecbaniscnen Miscbers vorgenom- 
men wird. Die Aktivkoble weist zweckmaBig eine KorngroBe un- 
ter 3 mm, vorzugsweise unter 1 - 2 mm auf, wobei ein erheb- 
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11 cher Ante! 1 der Aktivkonle im KoragrQBenbereion von 
30 - 100 vorliegt. 

Vie erwafcnt* IftSt aieh das erfindungsgeH&fl© Filter vielaei- 
tlg Terwenden. £a kann inaoeaondere iiberall dort sua Einaatz 
kommen 9 wo bieher Aktivkohlefilter verwendet wurden. Bevor~ 
zugt findet das erfindungages&Be Filter zur Beeeltigung ron 
un&nganenmen (Jeruoaen oder aonatigen unerwunachten odor 
sohadliohen Gas en aus der Luft Yerwendung, wis ror all em 
zum Entfernen ron Koch- und Bratgeruchaatoff en, von $abak- 
qLUalm, Alkoholduneten and menachliehen Ausdiinatungen aus der 
Luft* Bei der Filterung von luft oder sonstigen Gasen wird 
da"bei zweekmfiflig ein welch eingeetelltes Sohaumstof f-Flooken- 
material (inebeaondere Polyrethan) verwendet, deseen Schutt- 
gewicht. 10 - 100 g/1, vorzugaweiae 30 - 60 g/1 betrSgt. Ina- 
beeondere fur die Vernichtung von Eiweiflzeraetzungsprodukten 
empfiehlt Bich die Zugabe von Bentonit, der zweokmSflig in 
den Schaumatoff eingesch&umt wird. 
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la folganden warden einige Beiapiela viedergegebeni 
Beigpiel 1* 

Zur Hera-fcellung ©inea kataly-fcisoh wirkaamen, hydrophilen, 
weiob eingeatall-feen und oft enaelligan Sohauas-fcoffa warden 
123 Gewioh-fcsteil© einea polyaaren Product ©a aus £-fcnylan~ 
diamin ai-fe Propylenoxid und Xthylenosid und 125 Gewielr&a- 
teile einas Polypropylenoxid-Stfiylenoxid-msonproduktea alt 
25 Sewich-fcateilen 10#tger Sohwef elsSure nautralisiertj ai-fe 
50 aewiclrfcateilen Montaorilloni-fepulTar (Benfconit) 9 15 Ga- 
wieh-fea-fceilan Dehydroaluainiuaailika-fc einaa Molakularaiaaas, 
5 (Jewiohta-teilen Waaaer, 2 Gawich-fca-fceiles ginndioktoat, 9,6 
Gewiohta-teilen Kaliumperaangana-fc, 6,9 Gewiohtateilen basiaonea 
Kupferearbonat Taraetzt und Mb aur gleioha&Bigen Miachung 
verrunrt und auf 20° 0 eingeatallt* Zu dieaer KLsohung war- 
den in einas IntensiTmiaoher 60 Gewiohts-fceile Soluylendiiao- 
oyanat gegeben, bis zur aahnigen Beaohaff enheit geruhrt und 
in ain kunlbares Geffifl gegossen* Hierbei "bildat aioh raeoh 
ein laioh-fcer weion-elastiacher Sonaum, dar bei eirwa 50° C 
und einer Stunde Terweilzsit is Trockensphrank auegehar-fce-fc 
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1st. 

Der so gebildete Polyurethan-Scaaumstof f , der aid kataly- 
tisch wirkende Staff e Mangan- und Kupferoxid in feinster 
Verteilung , eingebunden in sein Zellgerust , entnalt, wird 
ansehliefiend. mittels einer El ockungsmaa chine zerkleinert 
und dann auf einem 1Q mm-Sieb abgesiebt. Der Siebdurciigang 
waist somit eine EeilchengroBe unter 10 imn auf , wobei der 
iiberwiegende Anteil der Scnaumatof f-Flocken im Bereich von 
2 - 5 mm liegt. 

Das auf diese Veise erhaltene 31ockenmaterial wird dann in 
einem Miscner mit fein auf gebroebener Iktivkonle vermischt , 
wobei der Anteil der zugegebenen Aktivkonle 25 Vol.%, be- 
zogen anf das Volumen des ungeflockten Scbaumstof fs , be- 
tragt. Die KorngroBe der Aktivkonle liegt unter 1 mm, vor- 
zugsweise zwischen 50 JLt und 1 mm. 

Das auf diese Veise erhaltene Schiittstof fgemisch laBt sich 
nun in einen Filterraum eines Filters einbringen, wobei die 
Scbiitthohe bzw. die Schichtdicke der Filter schicht dem je- 
weiligen Anwendungszweck des Filters angepaBt wird. Da die 
Schaums toff -Flo cken weich-elastisch sind, laBt sicb die 
Schiittstoffmischung in dem Filterraum menr oder weniger 
stark komprimieren, wobei uber das.MaB der Komprimierung 
der Filterwider stand in verhaltnismaBig weiten Grenzen ein~ 
gestellt werden kann. Ein solches Filter eignet sich beson- 
ders gut zum Filtern von Gasen, insbesondere der Luft, die 
mit gasformigen Fremdatof f en, wie z.B. unangenehmen Geruchs r 



209884/0 517 



- 15 - 



- 15 



2134587 



atoffen (Ktlohendtif ten) „ faUaxacLualJB 9 Alkoholdtinsten odor 
aenaohliehen und tieriachen Auadttnatungen beladen lot. 

Beiaplel gj 

Ans telle dee in Bel spiel 1 geaannten Polyretnan-Sehauaiiitoff s 
kann auoh ein Scaausstoff folgender Zusaamensetzung verwen- 
dot werden» x J 



Polyoxypropylenglykol 

Kondensatloneprodukte aus Xthylenoxid 

und Propylenoxid an Athylendiaain 

Sonwef eleSure 

^"aseerstoff superoxid 

GUyeerin 

Me thyl enohl ori d 

Bent emit (fein aufgemahlen unter 
50 ^u, vorsugsweise unter 10 yu) 
Pot tee one 
Molexularsieo 

katalytische Stoffe des Redox- 

eyetems, namlioh: 

Manganoxidhydrat 

Kupf er-I-Oxid 

Eisen-III-Oxidhydrat 

Zinkoxid 

T oluylendli s o eyanat 



10 

10 
0,02 
0,04 
0,10 
0,60 

3,60 
1,20 
1 ,20 



3,60 
2,4-0 
0,70 
1 .20 



Gewiohtateile 



34,66 Gewichtsteile 
15,0 GewiciitBteile 



Die Plockung dieses Polyrethan-SchaumBtof f s und die Zu- 
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miaehung der AktLvkohla za dem Floekenmaterial arfolgen 
entsprecaena Beiapiel 1* 

Belsplel 3 | 

Bern Schaumstoff-ftohgemiseli dee In Belsplel 2 genannten 
Poiyrstnansenaums toffs warden noon 5-20, vorzugswelse 8-15 
devichtstelle Aktirkohle ait eiatr KSraung uater 3 ms fi vor- 
augsweiae unter 1 mm Bugeaetist , die beim Auf echaumyorgang 
zusammen mit den' anderen kSrnigen Zusatestof f en in das 
Zellgertist des Sohaumstoffs eingebunden wird. 

Der so hergestellte weiche Sehaumstoff wird ansehlieBend 
geflockt, "bei 10 mm abgesiebt und mit Aktivkonle Termisch.t , 
wie dies in Belsplel 1 angegeben 1st* 
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Piltermittel ftir Gaaa, inabeaondere sua Filtera von 
mi-fc JPremdatofien beladener Xuft, beatehand aua einar 
loaon Sehattung einoe klainattlokigen Piltormateriala 9 
daduroh gekennzeiohnet 9 daS dia Bohtfttung aua klein- 
stfickigen, rait aorbierend und/od©r katalytiaoh wlr- 
kenden Stofion ©inaa Redozayatema veraetzten Sohaum- 
atoffteilphen in Porm von Schaumatof f-Plocken bzw. ei- 
nem Bcnaumatof f granulat beateht. 

Jiltarmittel nach AnBpruch 1, daduroh gekennzeichnet , dad 
die GrSBe der Sohaumatof £ teilohen zumindeat sum uberwie- 
gendan Teil untir etva 10 mm liegt. 

Piltermittel nach Anapruch 2, daduroh gekennzeichnet a dafl 
die Schuttung aua einem Gemiach von Sohaumatof f teilohen 
unteraohiedlioher Gr8Be beateht, wobei der tlberwiegende 
Anteil der Sohaumatof f teilohen eine G-rQfle zwiaohen etwa 
3 hia 5 mm hat. 

Piltermittel nach einem der Anaprtioh© 1 bia 3 9 daduroh 
gekennzeichnet, dafi der SchHttung kQrnige Aktivkohle zu- 
gemiacht iat. 

Piltermittel nach Anapruch 4 f daduroh gekennzeichnet, daS 
der Ant ail der AktiTkohle 10-4-0 Vol vorzugaweiae 
15-25 Vol.?£ - bezogen auf daa Sohaumatoffvolumen - be- 
tragt 0 
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6, Filtermittel nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet , daB die Aktivkohle zumindest znm uber- 
wiegenden Teil eine Eorngrofie hat, die Kleiner iet ais 
die ForengroBe der Schaumstof £ teilchen. 

7> Filtermittel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die mittlere ForengroBe der Schaumstoff teilchen 0,3 - 4 mm 
vorzugsweise 0,5 - 2 mm, betragt. 

8. Filtermittel nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet , daB die Scha-umstof f teilchen aus zerflock- 
tem' Weichschaumstof f bestehen. 

9- Filtermittel nach einem der Anspruche. 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet , daB die Schaumstoff teilchen aus zerklei- 
nertem, mittelhart bis hart eingestelltem Schaumstoff be- 
stehen. 

10. Filtermittel nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schaumstoff teilchen aus Polyure- 
than-Schaumstof f bestehen. 

11. Filtermittel nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schaumstoff teilchen inkorporier- 
te katalytische Stoffe eines Bedoxsystems enthalten. 

12. Filtermittel nach einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Schiittung katalytisch wirksame 
Stoffe in f einkorniger Form zugemischt sind. 

13. Filtermittel nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch 
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gekenazeichnet , daB der Scfa&ttTing f iltervirksame Stoffe, 
wie Bentonit, Kieselgur, Tonerde, Silikagel, Fasermaterial 
usw. , einzeln oder in Kombination , zugesetat sindo 
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